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Dr. phiL Bruno Schulze in Wilhelmshorst fiber Michendorf , Mark, 

ist als Erfinder genannt worden 

Dr. phil Bruno Schulze in Wilhelmshorst iiber Michendorf, Mark 
Schutz des Holzes gegen tierische und pflanzliche Zerstorer 

Patentiert im Deutschen Reich vom I7.januar 1940 an 
Patenterteilung bekanntgemacht am 27. April 1944 

GemaB § 2 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Juli 1940 ist die Erklarung abgegeben worden, 
daB sich der Schutz auf das Protektorat Bohmen und Mahren erstrecken soli 



Zur Bekampfung des fur Deutschland und 
Europa als GroBschadling anzuspreehenden 
Hausbockkafers wurden bisher olige und 61- 
artige Mittel sowie waBrige Losungen gewis- 
5 ser Salze angewandt Obwohl sich unter den 
oligen und olartigen Mitteln manche sehr gute 
befinden, ist die Schutzmittelfrage, insbeson- 
dere wegen der Notwendigkeit einer vielsei- 
tigen und umfangreichen Anwendung der Mit- 
10 tel, aus folgenden Grunden nicht bef riedigend 
gelost: 

1. die biologisch oft gut wirkenden oligen 
und olartigen Mittel riechen alle mehr oder 
minder stark und beeinflussen das Brandver- 

15 halten des hefaandelten Holzes zumindest nicht 
in brandhemmender Richtung, 

2. die bisher angewandten und vorgeschla- 
genen anorganischen Verbindungen sind biolo- 
gisch so wenig wirksam, dafi sich unter den 

20 von der Arbeitsgemeinschaft zur Forderung 
der Hausbockkaferbekampfung bisher vor- 



laufig empfohlenen vier Mitteln nur ein an- 
organisches befindet, das in biologischer Hin- 
sicht aber audi nicht befriedigt. 

Die mit den anorganischen Mitteln bisher * 5 
erhaltenen ungunstigen Ergebnisse hangen 
zum Teil auch rait dem gegenuber Olen gerin- 
geren Eindringvermogen waBriger Losungen 
in Holz zusammen. . Ein Bekampfungsmittel 
kann naturgemaB nur in dem ausreichend von 30 
ihm getrankten Holzbereich wirken, wenn es 
nicht uber eine zusatzliche Wirktmg in Gas- 
oder Dampfform verfugt. Eine solche war 
aber bisher nur bei organischen Schutzmitteln 
bekannt bzw. angenpmmen worden. 35 

Das dringende Bedurfnis nach einem hoch- 
wertigen anorganischen Bekampfungsmittel 
erklart sich ohne weiteres aus dem unter 1. Ge- 
sagten. Mittel, von denen eine Geruchsbelasti- 
gung ausgeht, kommen zum mindesten fur 4° 
Raume, in denen empfindliche Waren, wie Le- 
bensmittel und GenuBmittel oder Drogen, ge- 
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lagert werden solI^Rit in Betracht; ande- 
rerseits ist eine nennenswerte feuerhemmenae 
Wirkung auf das behandelte Holz nur nut an- 
organischen StofFen zu verwirklichen. 

Bei den fur die Haasbockbekampfungbisher 
angewandten Salzen handelt es sich in enter 
Linie 11m Monofluoride, insbesondere Zink- 
silicofluorid. 

Mit solchen Mitteln durchgefuhrte Versuche 
haben jedoch ergeben, dafi sie gegen Anobien 
sehr wenig oder erst in sehr langer Zeit wirk- 
sam sind. . , „ , „ 

Dagegen ist durch umfangreiche Forschun- 
gen festgestellt worden, daB durch Verwen- 
dung einer wafirigen Losung oder Paste aus 
Kaliumbifluorid eine uberraschend gute una 
sehr schnelle Wirkung gegen Anobienlarven. 
Hausbockeilarven u. dgl. erzielt wird. Auch 
ist die Wirkung gegen holzzerstorende Pilze 

^Es ist bereits vorgeschlagen worden, Holz 
zum Immunisieren gegen Pilze mit Flufl- oder 
Kieselflufisaure oder mit einem Gemenge bei- 
der Sauren mit oder ohne Zusatz von Fluon- 
den zu behandeln. Ein solches Mittel laBt 
sich schon wegen der mit seiner Handhabung 
und seinem Transport verbundenen Gefahren 
und wegen seiner korrosiven Eigenschaften 
praktisch nicht anwenden. 

Es ist ferner bekannt, zur Bekampf ung von 
pflanzlichen Holzzerstorern Salzgemische, die 
iieben anderen Stoffen auch Alkahbifluond 
enthalten, zu verwenden. 

Wenn bei solchen Salzgemischen mitunter 



auch Kaliumbifluoi^Pnutzt wird so ge- 
schieht es nur, um ehTOcht losliches Konser- 
vierungsraittel zu erhalten. Eine brauchbare 
insektentotende Wirkung erfullt das Kalium- 
bifluorid bei den bekannten Salzgemischen 
aber nicht, wie Versuche gezeigt haben. 

Es ist auch bereits der Vorschlag getnacht 
worden, Bauholzer mit einer Losung von sau- 
rem Fluornatriura als Pilzschutzmittel zu 
triinken. Dieses ist aber wenig loshch und 
insektizid weniger wirksam als das gemafl der 
Erfindung angewandte Mittel, wie unten noch 
zahlenmaflig belegt wird. 

Schliefilich sind als Konservierungsmittel, 
auch fur Holz, Gemisclie von sauren Fluori- 
den. wie Xatriumbifluorid und Kaliumbi- 
fluorid, und teilweise entwasserter Borsaure m 
Vorschlag gebracht worden. Die entwasserte 
Borsaure hat dabei die Aufgabe, die Flufisaure 80 
abzustumpfen. 

In ihrer insektiziden Wirkung smd die 
genannten Gemische dem gemafl der Erfin- 
dung zur Anwendung kommenden Mittel 

unterlegen. . 

Um die Oberlegenheit des gemafl der hrhn- 
dung zur Anwendung kommenden Kalium- 
hifluorids gegenuber den obengenannten Mit- 
teln ni'unlich Xatriumbifluorid und einer Lo- 
sung von Kaliumbifluorid und Borsaure und 
ferner gegenuber dem bisher zur Bekampfung 
des Hausbockkafers praktisch allein ange- 
wandten Zinksilicofluorid zu belegen, werden 
die nachstehenden, auf Versuchsergebmssen 
beruhenden Zahlenangaben gemacht. 
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Zahlentafel 1 

VergleichderGiftwertevonKaliumbifluorid, Natriumbifluorid und Zinksilicofluorid. 
~* t x A«»Ati AnnViium ntinctatum. 
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4 Wochen 


12 Wochen 


o/ 0 -Gehalt Giftstoff- 
der , aufnahme 
Tranklosung I in kg/m 3 Holz 


o/ 0 -Gehalt Giftstoff- io5 
der aufnahme 
Tranklosung . in kg/m* Holz 




2.5 *7 

1.6 " 

>3,34 . > 23 
(ges, LCsung) > 

> 25 > 19° 


0,63 3*6 

0,40 2 >3 no 

i,6 11 

i,o 5.9 

4,o 2 7 

2,5 16 115 



Als Giftwerte werden' angegeben: die zur 
ioo%igen Abtotung der Versuchstiere m der 
angegebenen Versuchszeit erfordeHiche Gift- 
stoffmenge, ausgedruckt in kg/m 5 Holz, ais 
obere Grenze sowie die innerhalb def gewahl- 



ten Konzentrationsreine nacnsuucuiigc 
stoffmenge als untere Grenze. Mitgeteilt wer- 
den auch dieKonzentrationsstufen der Trank- 
losung, die den angegebenen Schutzstoffmen- 
gen je m s Holz entsprechen. 
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Zahlentafel 2 




Vergleich der insektentotenden Wirkung 
von Kaliumbifluorid und von als Konservie- 
rungsmittel bekannten, nachstehend unter I. 
und 2. genannten Gehiischen. 

i. 6o g Kaliumbifluorid und 40 g einer Bor- 
saure, bei der auf je 1 Mol Borsaure 



V s Mol Wasser durch Entwasserung entfernt 
ist. 

2. 60 g Kaliumbifluorid und 30 g Metabor- 
saure. 

Versuchsdauer 4 Wochen, Versuchstiere: 
Larven von Anobium punctatum. 
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— Sterblichkeit in %.— 
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100 
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In der Zahlentafel 2 bildet die angegebene 
20 Sterblichkeit der Versuchstiere den Mafistab 
fur die Giftwirkung der untersuchten L6- 
sungen. 

Bezuglich der vorstehenden Zahlentafeln 
wird noch bemerkt, da6 sich die insekten- 

25 totende Wirkung von Schutzmitteln aus einer 
FraB-, Atmungs- und Beruhrungsgiftwirkung 
zusammensetzen kann. Erst bei gesonderter 
Bestimmung dieser Eigenschaften zeigt sich 
die auBerordentliche Uberiegenheit von Ka- 

30 liumbifluorid ganz. Nicht nur die ermittelten 
Giftwcrte liegen niedriger als bei alien an- 
dcren bisher bekannten anorganischen Haus- 
bockmitteln, sondern es wirkt audi als Be- 
riihrungsgift, und auBerdem ubertrifft es durch 

35 starke Fernwirkung die besten sogenannten 
Atmungsgifte unter den Hausbockbekamp- 
fungsmitteln. Sein Eindringungsvermogen 
ist hervorragend. 
Zur Bekampfung eines schon vorhandenen 

40 Hausbockbefalls oder als vorbeugender Schutz 
gegen einen solchen wird Kaliumbifluorid 
durch Spritzen oder Anstririh mittels des 
Bohrlochverfahrens, gegebenenfalls auch im 
Trankverfahren in geniigender Menge dem zu 

45 behandelnden Holz als waBrige Losung ein- 
verleibt. Auf saftfrisches bzw. feuchtes Holz 



Patentanspruch : 

Verwendung einer waBrigen Losung oder 
Paste aus Kaliumbifluorid als Mittel zum 
Schutze des Holzes gegen tierische und 
pflanzliche Zerstorer, insbesondere Haus- 
bock und Anobien, oder zu ihrer Bekamp- 
fung im bereits befallenen Holz. 
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kann das Mittel auch in Pas'tenform aufge- 65 
bracht und infolge der entstehenden Diffu- 
sions- und Osmosevorgange tief in das Holz 
hineingebracht werden. 
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Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegenstan- 
des vom Stand der Technik sind im Ertei- 
lungsverfahren folgende Druckschriften in Be- 80 
tracht gezogen worden: 

"deutsche Patentschrift Xr. 675400; 

osterreichische Patentschrif ten - 12433, 
35 607; 

britische Patentschrift Nr. 28 938 (1897) ; 
Bub, Bodenwar und Tilger, Die Konservie- 

rung des Holzes, Berlin 1922, S. 663 und 

666; 

Metz, Holzschutz gegen Feuer, Berlin 1939, 

S. 52 und 53; 
Hunt-Garratt, Wood Preservation (1938), 

S. 409. 
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BERLIN- GEDRUCKT IN DER REtCHSDttLXKEBH 



